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(54) VERFAHFtEN UND VORRICHTUNG ZUM ZUSAETZLICHEN EINBRiNGEN VON BRENNSTOFFWAERME IN 
EINE SCHMELZE 



(57) Die Erfindung wird dort angewendet, wo zusatzlich zur ublichen Brennstoffbeheizung 
Brennstoffwarme in eine Schmelze zum Zwecke der Weiterfuhrung eines Schmelzprozesses und/ 
oder der Beschleunigung eines Schmeiz- und/oder Lauterungsprozesses eingebracht wird. Durch 
die Erfindung werden insbesondere die Ofenreisezeiten verlangert, die Schmelze beschleunigt 
und der Energieverbrauch gesenkt. Erfindungsgemafc ist am Boden von Herdschmeizofen (6) 
mindestens eine Duse (5) angeordnet, durch die ziindfahiges Brennstoffluftgemisch in die 
Schmelze (3) eingebracht wird, das sich in der Schmelze (3) entzundet und reine 
Verbrennungswarme an die Schmelze ubartragt. Figur 
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Tit el der Erf Indian s 

Verf ahren and Vorrichtung zum zusatzlichen Einbringen von 
Brennstof f warme in eine Schmelze 



Anwendungsgebiet der Jgrf in dung 

Die ISrf indung bezieht sich auf ein Verf ahren und eine Yor- 
richfcung, bei dem zusatzlich zur iiblichen Brennstoffbe- 
heizung Brennstof f warme in eine Schmelze zum Zwecke der 
Weiterf iihrung eines Schmelzprozesses und/oder der Beschleuni- 
gung eines Schmelz- und/oder Lauterungsprozesses eingebracht 
wirdo 

Charakteri stik bekannt er techni s cher Losungen 

Bekannte Eerdschmelzof en werden derart brennstof fbeheizt, 
daS eine Flamme dicht uber die Oberflache einer teilwoise 
gemengebedeckten Schmelze streicht und die Wariae teils durch 
Strahlung, teils durch Eonvektiqn an das auf der Schmelze 
schwimmende Gemenge und an die Schmelze selbst iibertragtv 
Bei dieser Beheizung wird jedoch auch ein erheblicher Teil 
der eingebracht en Brennstof f warme an das die Flamme umgebende 
OS enmauerwerk abgegeben, : was zu starken thermischen Bela- 
stungen des Of enraauerwerks fiihrt und die Reisezeiten senkt* 
Diese ubliche BrennsC of f beheizung der Herdschmelzof en ist mit 
dem Nachteil hoher Wanaeverluste behaftet, die uberwiegend 
am Of enmauerwerk imd im Qfenabgas auf tret en* Urn die teiiweise 
von der Geschv/indigkeit der Warmdzuf uhr abhangige Leistung der 
Herdschmelzof en zu erhohen, sind Verf ahren und Yorrichtungen 
bekannt, suaatzlich zur ublichen Brennstof fbeheizung Warme 
durch elekfcxische Zusatsbebeizung in die Schiaelze einzubrinsen 
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Dies em verbreitet angewendeten Verfa.hr en zur zusatzlichen Ein- 
brisgung von Brennstoffwarme in eine Schmelze erforderfc einen 
relafciv hohen operativen Aufwande, 

Ziel_der Erfindung 

Das Ziel der Erfindung 1st es 9 zusatzlich Br enn s toff warm e 
in die Schmelze von Herdschmelzof en einzubringen, urn die 
Schmelze zu beschleunigen, die Lauterung za verbessern, die 
Ctfenreisezeiten zu verlangern und den Energieverbrauch dieser 
Of en zu reduzierenV 

PSSlgg"55_^gs_Wg3ens der Erf indunfr 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrundej zur ublichen 
Brennstoffbeheizung von Herdschmelzof en Warme bei Vermeidung 
der bekannten ITachteile in eine Schmelze einzubringen^ 
ErfindungsgemaB wird die Aufgabe dadurch gelost, daB min- 
destens durch eine im Boden eines Herdschmelzof ens angeord- 
nete Duse ein ziindfahiges Brennstof f /Luf t- oder Brennatoff/ 
Sauerstoff-Gemisch in die Schmelze eingefiihrt wird» Vorteil- 
haf t 1st es, derartige Diisen uber den gesamten Boden des Herd- 
schmelzofens ansuordnen und ihren Durchsatz an zundf ahigeia Ge~ 
misch entsprechend der einselnen ProzeBstuf en zu variieren. Die 
Teroperatur der Schmelze am Boden von Herdschmelzof en isti wesent- 
lich holier als die Zundtemperatur von Brennstoff /Luf t- oder 
Brennstoff/Sauerstoff-Gemische, so daB der Inhalt der an der 
Dusenmundung entstehenden Gasblase sof ort zundetv Wahrend des 
ZUndvorganges vergroBert sich das Yolumen der Gasblase und damifc 
ihre Grenzschicht zur Schmelze erheblich, so daB eine relativ 
groQe Warmeubertragungsflache entsteht e - Auf ihrem 7/eg bis zur 
Oberflache der Schmelze gibfc die Gasblase standig Warme an die 
sie umgebende Schmelze ab, so daB die in der Gasblase einge- 
schlossenen Verbrennungsgase nahezu mit Schmelzteraperatur die 
Schmelz oberflache erreichen und mit wesentlich niedrigerer Tem- 
peratur den Schmelzof en verlassen, als es bei ublicher Brenn- 
stof fbehoizung der Pall istf. 1 ' 

tJber ein bekanntes Abgassystem verlassen die Abgase der Brenn- 
stof fzusatzbeheizung den Schmelzofeno 
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Aus f u txrvmgsbeispiel 

Die Erfindung soil nachstehend an einer Zeichnung naher er- 
lautert warden, 

Sie zeigt die Anwendung der Erfindung an einem querbeheizten 
Herdschmelzof en mit Regenerativfeuerung. Das in Form von Gas- 
blasen 4 aus dem Boden des Herdschmelzof ens 6 aufsteigende Gas- 
geiuisch ziindet sofort bei Eintritt in die Schmelze 3 und er- 
halt im Vergleich zu ihr eine sehr hohe Temperatur. Durch den 
naturlichen Auftrieb bewegen sich die Gasblasen 4 unter stan- 
diger Warmeabgabe and Volumenverminderang in Eichtung Schmelz- 
oberflache. An der Oberflache der Schmelze 3 bersten die Gas- 
blasen 4 und die Verbrennungsprodukte des eingefilhrten Gasge- 
misches entweichen nahezu mit der Temperatur der Schmelze 3 in 
den Ofenraum 1» Dort mischen sie sich mit den Abgasen der 
iiblichen Brennstof fbeheizung und gelangen in das Abgassystem 2 
des Herdschmelzof ens* 

Der Boden des Herdschmelzof ens 6 ist in seiner ge6amten Placha 
mit Diisen 5 versehen, denen separat uber die Brennstof fzu- 
fuhrung 7 und uber die Luft- bzw, Sauerstof f zuf uhrung 8 Brenn- 
stof f und luft bzw, Sauerstof f in einem solchen Verhaltnis zu- 
gefuhrt worden, daB in den Diisen 5 ein ziindf ahiges Gasgemisch 
entst ehtV 
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Erf indujQffsan.spru.ch 

%' Verf ahren zum zusatzlichen Einbringen von Brennstoffwarme 
in eine Schmelze in Verhindung mit einem Verbrennungsvor- 
gang, bei dem ein zundfahiges Brennstof f/Luf t- bzw<> Brenn- 
stoff/Sauerstoff-Gemisch in eine Schmelze, die Ziindtempe- 
ratur besitzt, eingebracht wird, gekennzeichnet dadurchj 
daB das Gemisch innerhalb der Schmelze (3) zxindet und auf 
dem Wege zur Oberflache seine Verbrennungswaxme der Schmel- 
ze (3) abgibt* 



2^ Vorrichtung zur Durchf uhrung des Verfahrens zum zusatzlichen 
Einbringen von Brennstoffwarnie in eine Schmelze nach An- 
spruch 1 gekennzeichnet dadurch, daB mindestens eine Dtise 
zur Zuf uhrung des Gasgemisches am Boden des Herdschmelz- 
of ens vorgesehen is to 

H!qpzu 1 Selte Zefchnungon * 
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